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(54) Nanoemulsion transpa rente a base de tensioactife silicones et utilisation en cosmetique ou 
en dermopharmacie 



(57) La presente demande concerns una emulsion 
huile-dans-eau transparente dont les globules d'huile 
ont une taille moyenne inferieure a 100 nm et qui com- 
prend au moins un tensioactif silicone^ 

L" emulsion salon ('invention est stable au stockage 



et peut contenir des quantites importantes d'huile tout 
en conservant une bonne transparence. EHe peut ren- 
fermer des actifs thermosensibles et Stre utilises notam- 
ment dans le domaine cosmetique et en dermatologie 
pour le traitement et le soin de la peau, des muqueuses, 
des on g les, du cuir chevelu et des cheveux. 
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Description 

La presente invention se rapporte a una Emulsion huile-dans-eau notamment transparente, dont les globules 
d'huiie ont una taille moyenne inf6rieure a 100 nm at qui comprend au moins un tensioactit silicone, ainsi qu'a son 
utilisation en application topique notamment dans les domaines cosmetique et dermatologique. 

Les emulsions huile-dans-eau, ou une phase huileuse est disperses dans une phase aqueuse, sont bien connues 
dans le domaine de la cosmetique et en dermopharmacie, notamment pour la preparation de prod u its tels que des 
lotions, des toniques, des serums, des cremes, des eaux de toilette. 

Aftn d'obtenir des compositions transparentes ayant une apparence proche de I'eau et conduisant, apres applica- 
10 tion sur la peau, a un toucher analogue a celui d'une creme ou d'un lait, on a deja mis en oeuvre des emulsions 
comprenant des globules d'huiie ayant une tattle moyenne inferieure a 100 nm, appelees nanoemulsions. 
^- Ainsi, le document EP-A-4061 62 decrit des nanoemulsions comprenant une phase lipidique amphiphile constitute 
de phosphogfycertdes. Ces nanoemulsions sont obtenues par un proced6 d'homogeneisation a haute pression. Elles 
presentent I' inconvenient d'etre instables au stockage aux temperatures tradition n elles de conservation a savoir entre 
is o et 45°C et de conduire de ce fait a des compositions jaunes, produisant des odeurs de ranee qui se developpent 
apres quelques jours de conservation. 

Par ailieurs, le document EP-A-6 15741 decrit des nanoemulsions comprenant ('association d'un alcool gras et/ou 
d'un acide gras a chaine longue et d'un tensioactit du type savon d'acide gras a chaTne longue, formant un gel de 
temperature de transition de phase, superieure a 60° C. Ces nanoemulsions sont preparees a des temperatures elevees 
20 superieures a 70° C, ce qui rend impossible i'utilisation d'actifs thermosensibles (par exemple les vitamines) dans de 
telles compositions. 

II subsiste done le besoin d'une nanoemulsion ne pr^sentant pas les inconvenients rencontres avec celles connues 
jusqu'a present. 

La nanoemulsion selon ('invention permet justement de pallier les problemes mentionnds prec6demment. En effet, 
25 la demanderesse a trouve da man i ere surprenante qu'il etait possible d'obtenir une nanoemulsion stable pouvant etre 
preparee a des temperatures entre 20 et 45° C, en utilisant un tensioactit particulier. 

La presente invention a done pour objet une emulsion huile-dans-eau comprenant une phase huileuse disperses 
dans une phase aqueuse, dont les globules d'huiie ont une taille moyenne inferieure a 100 nm, caracterisee en ce 
qu'elte comprend au moins un tensioactit silicone. 
30 Les emulsions conformes a ('invention dont les globules d'huiie ont une taille moyenne inferieure a 100 nm, sont 

stables au stockage entre 0 et 45° C apres au moins deux mois. Elles sont preparees a des temperatures entre 20 et 
45°C ; il est done possible d*y in t rod u ire des actifs thermosensibles sans que ceux-ci risquent d'etre degrades, et par 
exemple des vitamines et des huiles vegetates contenant des acides gras insatures. 

Par ailieurs, les emulsions selon ('invention peuvent contenir des quantites importantes d'huiie tout en conservant 
35 de bonnes proprietes de transparence. En outre, elles favorisent la penetration des actifs dans les couches superfi- 
cielles de la peau. 

Un tensioactit silicon^ est un compose silicone comportant au moins une chaTne oxyethylende -OCHfeCrV et/ou 
oxypropylenee -OCH 2 CH 2 CH 2 -. Comma tensioactifs silicones pouvant etre utilises selon la presente invention, on 
peut citer eaux decrits dans les documents US-A-5364633 et US-A-541 1 744. 
40 De preference, le tensioactit silicone utilise selon la presente invention est un compose de formula (I) : 



45 




so 

dans laquelle : 

Ri. R2. R3. independamment les uns des autres, repr^sentent un radical alkyle en C t -C 6 ou un radical -(CH 2 ) X - 
(OCH 2 CH 2 ) y - (OCH 2 CH 2 CH 2 ) z - OFlj, au moins un radical R t , R 2 ou n'6tant pas un radical alkyle ; R 4 dtant 
ss un hydrogene, un radical alkyle ou un radical acyle ; 

A est un nombre entier allant de 0 a 200 ; 

B est un nombre entier allant de 0 a 50 ; a la condition que A et B ne soient pas egaux a zero en mdme temps ; 
x est un nombre entier allant de 1 a 6 ; 
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y est un nombre entier a I Ian t de 1 a 30 ; 
z est un nombre entier a I Ian t de 0 a 5. 



Selon un mode de realisation pr6f6r6 de I'invention, dans le compose de formula (I), le radical alkyle est un radical 
methyle, x est un nombre entier allant de 2 a 6 et y est un nombre entier allant de 4 a 30. 

On peut citer, a titre d'exemple de tensioactifs silicones de formule (I), les composes de formule (II) : 



(CH 3 ) 3 SiO - [<CH 3 ) 2 SiO] A - (CH 3 SiO) B - Si(CH 3 ) 3 



(H) 



(CH 2 ) 2 -(OCH 2 CH 2 ) y -OH 



is dans laquelle A est un nombre entier allant de 20 a 105, B est un nombre entier allant de 2 a 10 et y est un nombre 
entier allant de 10 a 20. 

On peut egalement citer a titre d'exemple de tensioactifs silicones de formule (I), les composes de formule (III) : 



20 



HO - (OCH 2 CH 2 ) y -(CH 2 ) 3 - [(CH 3 ) 2 SO] A . - (CH 2 ) 3 - (OCH 2 CH 2 ) y - OH 



(III) 



25 



30 



,36 



40 




SO 



dans laquelle A 1 et y sont des nombres entiers allant de 10 a 20. 

On peut utiliser comma composes de ('invention ceux vendus par la soci6t6 Dow Coming sous lee denominations 
DC 5329, DC 7439-1 46, DC 2-5695 et Q4-3667. Lee composes DC 5329, DC 7439-146, DC 2-5695 sont des composes 
de formule (II ) ou respectivement A est 22, B est 2 et y est 1 2 ; A est 1 03, B est 1 0 et y est 1 2 ; A est 27, B est 3 et y est 1 2. 

Le compose Q4-3667 est un compose de formule (III) ou A est 15 et y est 1 3. 

Le rapport en poids de la quantity de phase huileuse contenue dans i'dmulsion selon C invent ion sur la quantity de 
tensioactif silicons varie, de preference, de 2 a 10 et plus prefdrentiellement de 3 a 6 

La quant it 6 de tensioactif silicone dans I'dmulsion selon ('invention va, de preference, de 1 a 1 5 %_en,poids, et 
mieux de 3 a 6 % en poids par rapport au poids total de Emulsion. 

L' emulsion conforme a ('invention comporte une quant it 6 de phase huileuse allant, de preference, de 5 a 40 % en 
poids et mieux 1 0 a 30 % en poids par rapport au poids total de P6mulsion 
— 'Comme huiles utilisables dans ('invention, on peut citer les huiles minerales (huile de vaseline), les huiles v6g6 tales 
(fraction liquide du beurre de karite, huile detoumesol), les huiles animates (pemydrosqualene), les huiles de synthese 
(huile de Pureed in), les huiles essentielles naturelles ou synthetiques (huiles d 1 eucalyptus, de lavandin, de lavande, 
de v6tiver, de litsea cubeba, de citron, de santal, de romarin, de camomille, de sarriette, de noix de muscade, de 
cannelle, d'hysope, de carvi, d'orange, de g6raniol, de cade et de bergamote), les huiles silicones volatiles (decame- 
thylcyclopentasiloxane) ou non volatiles (dodecamethylcyclohexasiloxane), les huiles fluorees (perfluoropolyethers), 
les carbures halog6n6s (fluorocarbures tels que des Muoramines par exemple la perfluorotributylamine, des hydrocar- 
bures fluores, par exemple le perfluorodecahydronaphtalene). On peut aussi utiliser comme matieres grasses des 
alcools gras, des acides gras, des cires, des gommes (gomme de silicone). 



ss 



- Selon une forme particuliere de realisation de I'invention, remulsion conforme a invention contient en plus un ou 
plusieurs lipidesa mphiphiles ioniqu es^ 

Les lipides amphiphiles ioniques utilises dans les nanoemulsions de I'invention, sont choisis, de preference, dan6 
le groupe forme par les lipides anioniques neutralises, les lipides ioniques amphoteres, les derives alkylsuffoniques. 

lis sont plus particulerement choisis dans le groupe forme par : 

les sels alcalins du dicetyl- et du dimyristylphosphate ; 
les sels alcalins du cholesterol sulfate ; 
les sels alcalins du cholesterol phosphate ; 

les lipoaminoacides tels que les acylglutamates mono et disodiques ; 
les sels de sodium de i'acide phosphattdique ; 
les phospholipides ; 

les derives alkylsulfoniques de formule : 
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R-CH-CO-0-(CH 2 -CH 2 -CO).CH 3 
I 

S0 3 M 



dans laquelle R repr6sente des radicaux alkyle en C^-C^, en particulier les radicaux C 16 H 33 et C 16 H 37 , pris en 
melange ou separ^ment, et M est un metal alcalin tet que te sodium et le potassium ; 
et leurs melanges. 

Comme lipide amphiphile ionique, on peut crter en particulier le sel monosodique de I'acide N-st6aroylglutamique 
vendu sous la denomination « acylglutamate HS 21 » par la societe Ajinomoto, le dicetylphosphate de sodium et le 
dimyrist ylphos pjiaiejte sodium. ^ 
( Les lipides ioniques amphiphiles sont en particulier presents a des concentrations allant de 0 a 20 % en poids, 

^plus particulierement de 5 a 15 % en poida pairapport au poidsda itanaioaftrif aiUmnA 

^U^fm\Bk^rrcoW6me^l^r6ser)te invention peut contenir des additifs pour ameiiorer la transparence de la for- 
mulation. 

Ces additifs peuvent dtre choisis par exemple dans le groupe forme par : 

les alcools inferieurs en C r C 8 tels que I'ethanol ; 

- les glycols tels que la glycerine, le propyleneglycol, le 1 ,3-butyldneglycol, le dipropyleneglycol, les polyethylene- 
glycols comportant de 4 a 16 unites d'oxyde d'ethylene et de preference de 8 a 12 ; 

et leurs melanges. 

Les additifs tels que ceux cites ci-dessus sont utilises dans les emulsions de I'invention de preference a des 
concentrations allant de 0 a 30 % en poids et de preference en une concentration supelieure a 5 % en poids par rapport 
au poids total de I' emulsion. Les alcools sont utilises, de preference, a des concentrations allant de 5 a 20 % en poids 
par rapport au poids total de ('emulsion, tandis que les glycols sont utilises, de preference, a des concentrations allant 
de 5 a 1 5 % en poids. 

En outre, ('utilisation des alcools tels que definis ci- dessus, a des concentrations sup6rieures ou egales a 15 % 
en poids permet d'obtenir des emulsions sans conservateur. 

Les globules d'huile des emulsions de ('invention, ont de preference une taille moyenne allant de 15 a 100 nm, et 
mieux de 15 a 90 nm. La diminution de la taille des globules permet de favoriser la penetration des actifs dans les 
couches superficielles de la peau (effet vehicule) et d'am6liorer la transparence de ('emulsion. 

Les emulsions selon I'invention sont incolores et eventuellement legerement bleut6es et presentent une transpa- 
rence determinee par le coefficient de transmittance mesur6 a une longueur d'onde de 600 nm, allant, preferentielle- 
ment, de 30 a 90 % et plus particulierement de 50 a 80 %. 

Le precede pour obtenir les emulsions selon I'invention comprend les etapes suivantes : 

- on melange la phase aqueuse et la phase huileuse, sous agitation vive, a une temperature ambiante inferieure a 
45°C; 

on effectue une homog6n6isation haute pression a une pression superieure a 10 8 Pa et de preference allant de 
12.10 7 a18.10 7 Pa 

Un tel procede permet de r6aliser, a temperature ambiante, des nanoemulsions compatibles avec des composes 
actifs thermosensibles. Par ail leurs, ces nanoemulsions peuvent contenir des quantrtes importantes d'huiles et notam- 
ment des parfums qui renferment des corps gras, sans les den at u re r. 

Pour une application topique, P6mulsion selon ('invention contient, en outre, avantageusement un milieu cosm6- 
tiquement et/ou dermatologiquement et/ou phanmaceutiquement acceptable. 

L'invention a aussi pour objet ('utilisation de remulsion ddfinie ci-dessus pour le traitement cosmetique de la peau 
et/ou des muqueuses et/ou des ongles et/ou du cuir chevelu et/ou des cheveux ainsi que pour la preparation d'une 
composition destines au traitement dermatologique des maladies de la peau et/ou des muqueuses et/ou des ongles 
et/ou du cuir chevelu et/ou des cheveux. 

L'invention a encore pour objet un procede de traitement th6rapeutique et/ou non-therapeutique de la peau et/ou 
des muqueuses et/ou des ongles et/ou du cuir chevelu et/ou des cheveux consistent a applique r remulsion d6finie ci- 
dessus sur la peau et/ou les muqueuses et/ou les ongles et/ou le cuir chevelu et/ou les cheveux. 

L'emulsion permet en particulier une bonne hydratatbn de la peau, le traitement des peaux grasses et des peaux 
sensibles. Aussi, la presente invention se rapporte egalement a ('utilisation de l'emulsion definie ci-dessus pour hydrater 



4 




EP 0 780 114 A1 



la peau et/ou traiter la peau grasse et/ou trailer les peaux sensibles. Pour la definition des peaux sensiblos, on peut 
se rdferer au document EP-A-680749. 

L'emulsion selon I' invent ion peut se presenter notamment sous forme de lotion, de serum, de gel et con ten ir les 
adjuvants habituellement utilises dans les domaines considered, tels que des gelifiants, des conservateurs, des an- 
5 tioxydants, des parfums, des charges, des mat ie res colorantes et des vesicules lipidiques. 

L' emulsion selon I'invention peut notamment constituer des compositions de nettoyage, de protection, de tratte- 
ment ou de soin pour le visage, pour le cou, pour les mains, pour les ongles ou pour le corps (par example lait de 
nettoyage, lait de ddmaquillage, lait corporel), des compositions de bronzage artificiel, ou des compositions pour le 
bain ou la douche, (.'emulsion selon I'invention peut constituer aussi des shampooings, des lotions de mise en plis, 
10 des lotions traitantes, des cremes ou des gels coiffants, des compositions de teintures, des lotions ou des gels anti- 
chute. 

L'emulsion selon I'invention peut contenir des actifs hydrosolubles ou liposolubles, ayant une activite cosmetique 
ou dermatologique. Les actifs liposolubles sont dans les globules huileux de l'emulsion, tandis que les actifs hydroso- 
lubles sont dans la phase aqueuse de I Emulsion. On peut citer par exemple com me actif liposoluble le r&inol (vitamine 
A) et ses derives tels que le palmitate de retinol. 

Les exemples qui suivent, permettront de mieux comprendre I'invention, sans toutefots presenter un caractere 
limitatrf. 

Pour ces exemples, le mode operatoire suivant est mis en oeuvre : 

20 . dans une premiere phase A, on homogeneise le melange des constituants a une temperature de 45°C ; 

dans une seconde phase B, on dissout les actifs et adjuvants hydrophiles a une temperature de 20 a 30° C ; 
puis on melange les phases A et 8 a I'aide d'un homogeneisateur a turbine et ensuite on homogeneise a I'aide 
d'un homogeneisateur a haute pression du type Soavi-Niro a une pression de 1500 bars, en 7 passages en main- 
tenant la temperature du produit en dessous de 30° C. 

25 

Si I'ethanol est present dans la composition, il est ajout£ a la phase A juste avant addition de celle-ci a la phase B. 
Exemple 1 : Flulde de soln pour peaux grasses 

30 Premiere phase : 

- Tensioactif silicone (DC 2-5695) 5 % 
Dodecamethytcyclohexasiloxane 6 % 
Decamelhylcyclopentasiloxane 6 % 

3S - Gomme de silicone (Q2-1 403 vendue par Dow Corning) 3 % 
Ethanol absolu non denature 15% 

Deuxieme phase : 

40 - Glycerine 5% 

Eau demineralisee qsp 100 % 

On obtient une emulsion transparente dont la taille des globules d'huile est de 52 nm avec une transparence 
determined par le coefficient de transmittance a 600 nm, egale a 60%. 
4£ Cette emulsion fluide est fratche a r application. 

Exemple 2 : Flulde de soln pour peaux sensfbles 

Premiere phase : 

so 

- Tensioactif silicone (DC 2-5695) 5 % 
Decamethylcyclopentasiloxane 6% 
Perhydrosqualene 6% 

- Gomme de silicone (Q2-1403 vendue par Dow Coming) 3 % 

ss 

Deuxidme phase : 

- Glycerine 5% 
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Dipropyleneglycol 10% 

Eau d6min6ralisee qsp 100 % 

On obtient une Emulsion opalescente dont la taille des globules est de 70 nm et la transparence de 40%. 
5 Cette 6 mu Is ion fluids est agreable a I'application et apte a trailer les peaux sensibles 

Example 3 : Flulde de soln de Jour 

Premiere phase : 

10 

- Tensioactif silicon 6 (DC 2-5695) 4,5% 

Sel disodique de I'acide N-stdaroyl L-glutamique commercialism sous la denomination Acylglutamate HS21 par la 
Soci6t6 Ajinomoto (lipids amphiphile ionique) 0,5 % 

- Cyclomethicone 6 % 
1* - Huilede jojoba 6% 

- Huiled'avocat 3% 

- Palmitate de retinol 0,3 % 

Ethan ol ab sol u non denature 15% 

20 Deuxieme phase : 

- Glycerine 5 % 

Eau d6min6ralisee qsp 100% 

25 On obtient une Emulsion transparente dont la taille des globules est de 57 nm et la transparence de 67 %. 
Cette Emulsion fluide est apte a traiter la peau. 



Revendicatlons 

30 

1. Emulsion huile-dans-eau comprenant une phase huileuse dispersed dans une phase aqueuse, dont les globules 
d'huile ont une taille moyenne inferieure a 100 nm, caract6risee en ce qu'elle comprend au moins un tensioactif 
silicon^ 

35 2. Emulsion selon la revendication 1 , caractens6e en ce que le tensioactif silicon 6 est un compose* de formule (I) : 



40 




45 dans laquelle 

R t , R 2 , R3, inddpendamment les uns des autres, rep resen tent un radical alkyle en C^-Cq ou un radical -(CH 2 ) X 
- (OCH 2 CH2)y - (OCH2CH2CH 2 ) 2 - 01%, au moins un radical R v ou R 3 n'dtant pas un radical alkyle ; R4 
6tant un hydrogene, un radical alkyle ou un radical acyle ; 
so a est un nombre entier allant de 0 a 200 ; 

B est un nombre entier allant de 0 a 50 ; a la condition que A et B ne sotent pas egaux a zero en meme temps ; 
x est un nombre entier allant de 1 a 6 ; 
y est un nombre entier allant de 1 a 30 ; 
z est un nombre entier allant de 0 a 5. 

55 

3. Emulsion selon la revendication 2, caracterisee en ce que te tensioactif silicone est un compost de formule (I) ou 
le radical alkyle est un radical methyle, x est un nombre entier allant de 2 a 6 et y est un nombre entier allant de 
4 a 30. 
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4. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le tensioactif silicone 
est un compose de formule (II) : 

* (CH 3 ) 3 SiO - [(CH 3 ) 2 SiO] A - (CH 3 SiO) B - Si(CH 3 ) 3 

I (ID 
(CH 2 ) r (OCH 2 CH 2 ) y -OH 

10 dans laquelle A est un nombre entier allant de 20 a 105, B est un nombre entier allant de 2 a 10 et y est un nombre 

entier allant de 10 a 20. 

5. Emulsion selon la revendication prec6dente, caracterisee en ce que le tensioactif silicone est choisi parmi les 
composes de formule (II) ou A est 22, B est 2 et y est 1 2 ; A est 1 03, B est 1 0 et y est 1 2 ; A est 27, B est 3 et y est 1 2. 

15 

6. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee en ce que le tensioactif silicone est un 
compose de formule (III) : 

20 HO - (OCH 2 CH 2 ) y -(CH 2 ) 3 - [(CH 3 ) 2 SiO] A . - (CH 2 ) 3 - (OCH 2 CH 2 ) y - OH (III) 

dans laquelle A 1 et y sont des nombres entiers allant de 10 a 20. 

7. Emulsion selon la revendication precedents, caracte rises en ce que le tensioactif silicone est un compose de 
25 formule (III) ou A est 15 et y est 13. 

8. Emulsion selon t'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le rapport en poids de 
la quantite de phase huileuse sur la quantite de tensioactif silicone varie de 2 a 10. 

30 9. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la quantite de tensioactif 
silicone va de 1 a 15 % en poids par rapport au poids total de I 1 emu Is ion 

1 0. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la quantite de tensioactif 
silicone va de 3 a 6 % en poids par rapport au poids total de remulsion. 

11. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase huileuse est 
presents en une quantite allant de 5 a 40 % en poids par rapport au poids total de ('emulsion. 

12. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase huileuse est 
40 presents en une quantite allant de 10 a 30 % en poids par rapport au poids total de remulsion. 

13. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, 
au moins un lipids amphiphile ionique. 

45 14. Emulsion selon la revendication precedents caracterisee en ce que le lipide amphiphile Ionique est choisi dans 
le groups forme par les lipides anioniques neutralises, les lipides ioniques amphoteres, les derives alkylsulfoniques 
et leurs melanges. 

15. Emulsion selon la revendication 13 ou 14, caracterisee en ce que le lipide amphiphile ionique est choisi dans le 
50 groupe forme par : 

les sels alcalins du dicetyl- et du dimyristylphosphate ; 
les sels alcalins du cholesterol sulfate ; 
les sels alcalins du cholesterol phosphate ; 
55 - les sels de lipoaminoacides ; 

les sels de sodium de I'acide phosphatidique ; 
les phospholipides ; 



33 
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- les derives alkylsulfoniques de formule : 



R-CH-CO-0-(CH 2 -CH 2 -CO)-CH 3 
S0 3 M 

dans laquelte R represent e des radicaux alkyle en C 16 -C 22i pris en melange ou separement et M est un metal 
10 alcalin, 

et leurs melanges. 

16. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 1 3 a 15, caract6risee en ce que le lipide amphiphile ionique 
est present en des concentrations allant de 5 a 15 % en poids par rapport au poids de tensioactif silicone. 

15 

17. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caractdrisee en ce que la phase huileuse com- 
prend au moins une huile si licorice et/ou une gomme siliconee 

18. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisde en ce que la taille des particules 
20 est telle que ('emulsion est transparente. 

19. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisde en ce qu'efle contient un additif 
penmettant d'amdliorer la transparence. 

25 20. Emulsion selon la revendication precedente, caract6ris6e en ce que i'additif est choisi parmi les alcools infdrieurs, 
les glycols et leurs melanges. 

21. Emulsion selon la revendication 19 ou 20, caractdrisde en ce que I'additif est present dans des concentrations 
allant de 5 a 30 % en poids par rapport au poids total de I'dmulsion. 

30 

22. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caract6risee en ce que les globules d'huile ont 
une taille moyenne allant de 15 a 90 nm. 

23. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caractdrisee en ce qu'elle consists en une 
35 composition cosm6tique et/ou dermatologique. 

24. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient un actif 
cosmdtique ou dermatologique, hydrosoluble ou liposoluble. 

40 25. Utilisation de I'dmulsion selon rune quelconque des revendications precddentes pour le traitement cosmdtique de 
la peau et/ou des muqueuses et/ou des ongfes et/ou du cuir chevelu et/ou des cheveux. 

Utilisation de I'dmulsion selon I'une quelconque des revendications 1 a 24 pour la preparation d'une composition 
destinde au traitement dermatologique des maladies de la peau et/ou des muqueuses et/ou des ongles et/ou du 
cuir chevelu et/ou des cheveux. 

Utilisation de Pdmulsion selon I'une quelconque des revendications 1 a 24 pour hydrater la peau et/ou trailer la 
peau grasse et/ou trailer les peaux sensibles. 

Precede de traitement non-therapeutique de la peau et/ou des muqueuses et/ou des ongles et/ou du cuir chevelu 
et/ou des cheveux, caracterise en ce qu'il consiste a appliquer sur la peau et/ou les muqueuses et/ou les ongles 
et/ou le cuir chevelu et/ou les cheveux, I'emulsion selon I'une quelconque des revendications 1 a 24. 
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